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Blndemittel fur Baukleber, Spachteimassen und Putze aut Basis von hafogenf refen Emuisianscoporymertsaten von 
monoaleflniach ungesattigten Carbonsaureestern. 

I2> Diese Erfindung betrifft Bindemittel fur Baukleber. Spach- 
telmassen und Putze auf Basis von Emulsions-Copolymerisa- 
ten aus uberwiegenden Mengen Vtnylpropionat, sowie tert.- 
Butylacrytat und untergeordneten Mengen an Acrylsaure so- 
wie gegebenenfalis weiteren Monomeren und deren Verwen- 
dung tur das Verkleben von Fliesen und Warmedammpiatten. 
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Bindemi ctel fur Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von halogen - 
freien Emulsionscopolymerisaten von monoolef inisch ungesattigten Carbon— 
saureestern 

05 : 

Fur Baukleber, Spachtelmassen und Putze werden in der Praxis in groflem 
Umfang wai3rige Polymer— Dispersionen eingesetzt. Besondere Anf orderungea 
werden dabei an solche Baukleber, Spachtelmassen und Putze gestellt, die 
im Zusammenhang mit der Warmed anaaung von Ge baud en, insbesondere bei Voll- 

10 warmeschutz-MaBnalrnen, eingesetzt werden. Dabei werden Warmedammplatcen, 
z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten, z.3. auf Fassadenf lachen aufgeklebt 
und dann mit einer Spachtelmasse, Armierungsgewebe und Kuns ts toff put zen 
beschichtet. In manchen Fallen werden dabei Baukleber und Spachtelmassen 
mit Zenientzusatzen eingesetzt (DE-OS 3 1 17 370). 

15 

Bekanntlich gehoren Vollwarmeschutzsysteme zu den priif zeichenpflichtigen 
Bauetoffen, die die Anf orderungen von DIN 4102 erfiillen miissen. Die fur 
die Deckbeschichtung, d.h. fur Putze und Anstriche, vegen ihrer gut en 
Licht— und Witterungsbestandigkeit bevorzugt eingesetzten Polymer-Dis— 

20 persionen auf Basis von (Meth)acrylsaureestern bzw. deren Copolymerisate 
mit Styrol, miissen daher unter Zusatz von Brandschutzmitteln verarbeitet 
werden. Die Polyvinylesterdis persionen bzw. Terpolymer-Dis persionen, die 
aus Vinylchlorid, Ethylen und Vinylacetat aufgebaut sind, sind zwar auf- 
grund des guustigea Brandverhaltens ihrer Filme fur die Herstellung von 

25 Putzen und Anstrichen auch ohne Zusatz von Brandschutzmitteln geeignet, 
doch mufl dieser Vorteil durch erhohtes Vergilben, schnellere Verschmut- 
zung und Verwitterung erkauft werden (vgl. DE-AS 10 92 656 und ratipec- 
-KongreG 1978, Seite 385). Auflerdem nehmen derartige Bindemi tt el oft er- 
hohte Hengen Wasser auf, was gegebenenf alls zu Algenbewuchs fiihren kaim. 

30 SchlieQlich spalten die Vinylchlorid-haltigen Polymerisate bei 3randen 
Salzsaure ab, die zu sekundaren Brandschaden fiihren kann. In der Praxis 
werden deshalb fur die Deckbeschichtungen haufig Dispersionsmischungen, 
bestehend aus Styrol— Ac rylsaureester-Copolymer en und Vinylchlorid-Ethylen— 
— Vinylacetat-Copolymeren eingesetzt, wahrend man fur die Baukleber und 

35 Spachtelmassen, deren Bindemittel zementvertraglich sein miissen, Vinyl- 
chlorid-Ethylen-Vinylace tat-Copolymere fiir sich einsetzt. 

In der Praxis werden daher u.a. aus Griinden der einfacheren Lagerhaitung 
Polymer-Dispersionen gewiinscht, die sowohl fiir die Herstellung der Bau- 
40 kleber und Spachtelmassen als auch fiir die Herstellung von Putzen und 

Anstrichen geeignet sind und die im Brandfall keine Salzsaure abspalten, 
.durch die die Lbschmannschaf t gefahrdet und daruberhinaus sekundare Scha- 
dcn verursacht werden konnen . 

Wd/HB 
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Aufgabe der vorliegenden Erf indung sind dementsprechend Polymer-Dispersio- 
nen, die transparente, lichtechte, verseifungs- und witterungsbes tandige 
Filme liefem und die andererseits fur die Herstellung vasserfaster ver- 
seifungsresistenter schwerencf lammbarer , gegebenenf alls zementhal tiger, 

05 Kleber und Spachtelma'ssen geeignet sind, die sowohl gegenuber miaerali- 
schen Baustoffen, wie Beton und MBrcel, als auch gegenuber Schaumstof f en 
auf Basis von Polystyrol, starke adhesive Wechselwirkungen zeigen. Ande- 
rerseits so lien sie aber auch fur die Herstellung vasserf ester , versei- 
fungsresistenter, witterungs- und vergilbungsbestandiger , schverentf lamm- 

10 barer Putze und Anstrichstof f e geeignet sein. Insbesondere sollen sie fur 
Vollwarmeschutzsysteme, d.h. fur die Befestigung und Beschichtung von 
Warmedammplatten bei der Isolierung von Gebauden eingesetzt werden konnen 
und im Brandfall kainen Chlorvasserstof f abspalten. 

15 Es wurde nun gefunden, dafi sich halogenfreie Emulsiouscopolymerisate von 
monoolefinisch ungesattigten Carbonsaurees tern, die 

a) 55 bis 72 Gew-Z Vinylpropionat , 

b) 44,9 bis 27,5 Gew.Z tert.-Butylacrylat , 
20 c) 0,1 bis 0,5 Gew.Z (Meth)acrylsaure und 

d) 0 bis 17,5 Gew.Z eines monoolefinisch ungesattigten Carbonsaureesters 
aus der Gruppe Vinylacetat, ttethylacrylat und -methacrylat , n- und 
iso-Butylacrylat und -methacrylat und Dibutylmaleinat 

25 einpolymerisiert enthalten, «obei sich die Angaben in Gew.Z auf die Ge- 
samtmenge der Monomeren beziehen, mit besonderem Vorteil als Bindemittel 
fur Baukleber, Spachtelmassen und Putze, insbesondere fur Vollwarmeschutz- 
-Systeme, geeignet sind. 



30 



Die Bindemittel der genannten Art sind vorzugsweise durch Copolymerisa- 
tion der Monomeren a) bis c) und gegebenenf alls d) in vafiriger Emulsion 



in Gegenwart von 



e) 1,5 bis 4 Gew.Z eines ethoryllerten Alkylphenois mit 8 bis 9 C-Atomen 
35 in der Alkylgruppe, 

£) 0,75 bis 3 Gew.Z eines sulfatierten etboxylierten Alkylphenois mit 8 

bis 9 C-Acomea in der Alkylgruppe und 
g) 0,1 bis 0,5 Gew.Z eines Celluloseechers 

40 hergestellt, wobei sich die Angaben in Gew.Z auf die Gesamtmenge der Mono- 
meren beziehen und die Gesamtmenge der Monomeren im Bereich von 35 bis 
65 Gaw.Z, bezogen auf die Summe der Menge an Monomeren, Dispergierhilf s 
mlttel und Wasser liegt. Die Baukleber auf Basis der durch Emulsions-Co- 
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polymerisation aus den Monoiaeren a) bis d) hergestellcea vaSrigen Disper— 
sionen, die die Dispergierhilf snictel e) bis g) enthaiten, konnen mit 
Vorteil auch fur das Verkleben von Fliesen eingesetzt werden; sie sind 
mit besonde rem Vorteil fiir das Verkleben von Warmedammplatten » beispiels- 
05 weise auf Basis von Styrol-Polymerisaten sowie von Glasschaumplatten und 
Korkplatten, Schaumsilikatdammplatten, Polyurethanhartschaumplatten und 
mineralischen Faser damns toff en, vie Fluswolle, Steinwolle geeignet. Sie 
konnen zudem als Bindemittel fur Anstrichmittel eingesetzt warden, 

10 Die Emulslonscopolymerisate werden in an sich iiblicher Weise aus den Mono- 
mereu a) bis d) hergestellt, wobei man, wie Ublich, im allgemeinen wasser- 
lbsliche Polymerlsatiousiaitiatoren, wie besonders Ammoniumperoxidisul- 
fat, Kaliumperoxidisulfat und Natriumperoxodisulfat, sowie iibliche Redox- 
katalysatoren aus Wasserstof fperoxid oder tert.Butylhydroperoxid als Oxi- 

15 dationskomponence und aus Natriumf ormaldehydsulf oxilat als Reduktionskom- 
poI1 ente einsetzt. Die Polymerisationstemperatur kann dabei in weicen Be- 
reichen variiert werden, doch arbeitet man im allgemeinen- be i Temperatu- 
ren von 65 bis 85* C. Die Gesamtmenge der Monomeren betragt vorzugsweise 
50 bis 60 Gew.Z, bezogen auf die Gesamtmenge von Monomeren, Dispergier- 

20 hilfsmittel und Wasser. Zur Verminderung von Restmonameren kann nach Ab- 
schluB der Polymerisation mit Vorteil noch weiterer Katalysator zugesetzt 
und nachpolymerisiert werden. Man erhaMt Dispersionen, die meist Licht- 
durchiassigkeitswerte von 40 bis 70, vorzugsweise von 50 bis 60 X, und 
eine minimale Filmbildetemperatur von 8 bis 23, vorzugsweise von 12 bis 

25 18"C, aufweisen. Meist betragt ihr pH-Wert 6 bis 9,5, vorzugsweise 7 bis 
8,5. Er kann durch Zusatz von Ammoniak eingestellt sein. 

Die ethoxylierten Alkylphenole e) haben vorzugsweise normal- oder iso- 
-Octyl oder normal- oder iso-Nonylgruppen als Alkylreste. Ihr Ethoxylie- 

30 rungsgrad betragt meist 8 bis 40, vorzugsweise 20 bis 30, Ethylenoxid- 
reste je Molekul. Die sulfatierten ethoxylierten Alkylphenole weisen 
gleichfalls vorzugsweise normal- oder iso-Octyl oder normal- oder iso- 
-Nonylgruppen als Alkylreste auf und en thai ten gleichfalls im allgemeinen 
8 bis 40, vorzugsweise 20 bis 30, Ethylenoxidreste je Molekul. Sie konnen 

35 gegebenenf alls in Form ihrer Alkalisalze, insbesondere ihrer Natrium- 
salze, eingesetzt werden. 

Als Cellulose ether g) koramt Methoxymethylcellulose und Ethoxymethylcellu- 
lose sowie Hydroxyethyl cellulose in Betracht, vorzugsweise Hydroxyethyl- 
40 cellulose. 
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Die Bindemittel der genannten Art bilden beim Trocknen bei Raumceaperatur 
Filice, die bei 24stiindiger Lagerung in Wasser bei 20" C 16 bis 30, meist 
20 bis 25 % Wasser aufnehnen. 

05 Die mit den Polymer— Dispersionen der genannten Art in sonst ublicher 

Weise hergestellcen zementhaltigen Baukleber und Spachtelmassen besitzen 
eine Verarbeicungszeit von meist 4 bis 6 Stundeu, binden nach den Auf crag 
rasch ab und entvickeln, insbesondere auf geschaumtem Polys tyrol sowie 
auf mineralischen Substraten sehr gute Haf tf es tigkeitswerte , die sich 

10 selbst durch Wassereinwirkung nicht wesentlich veraadern. 

Zur Herstellung der Kleber, Spachtelmassen und Putze sowie von Anstrich- 
stoffen unter Verwartdung der Polymar-Dispersionen der genannten Art kon- 
nen die hierfiir iib lichen Hilfss toffe, Fulls toffe und Pigmente eingesetzt 
15 und die ublichen Mischvorrichtungen benutzt werden. Die Kleber, Spach- 
telmassen und Putze sowie Anstrichs toffe konnen in ublicher Weise verar— 
beitet warden- Im allgemeinen konnen die Polymer-Dispersionen der genann- 
ten Art als alleinige Bindemittel fur die Baukleber, Spachtelmassen und 
Putze sowie auch fur Anstrichs toffe eingesetzt werden. 

20 

Die in den folgenden Beispielen angegebenen Telle und Prozente be Ziehen 
sich auf das Gewicht. 

Beisniel 

25 

A. Herstellung der Polymer-Dispersion 

In einem mit Rtthrer, Thermometer, RUckf luSkiihler und Zul auf gef a£en ausge- 
statteten Kessel wird ein Gemisch von 7,76 Teilen Wasser, 3,86 Teilen 

30 einer 20 Zigen wSI3rigen Losung von ethoxyliertem p-Nonylphenol (Ethoxy- 
lierungsgrad 25), 1,22 Teilen einer 35 Zigen wafirigen Losung von sulfa- 
tiertem, ethoxyliertem p-Nonylphenol CSthoxylierungsgrad 25), 0,155 Tei- 
len Methoxyraethylcellulose, 0,155 Teilen Natriumbicarbonat , 0,043 Teilen 
Buten-2-ol (70 Zig) und 0,1 Telle Zulauf 2 vorgelegt. Zulauf 2 bestehc 

35 aus 1,795 Teilen Wasser und 0,135 Teilen Natriumperoxidlsulf at. Die Vor- 
lage wird unter Ruhren auf 80* C erwarmt und Zulauf 1 innerhalb von 4 S tun- 
den gleichmaBig zulauf en gelassen. Zulauf 1 bestehc aus 17,7 Teilen Was- 
ser, 3,86 Teilen 20 Ziger wafiriger Losung von ethoxyliertem Nonylphenol, 
1,22 Teilen 35 Ziger waflriger Losung von sulf atiertem ethoxyliertem p-No- 

40 nylphenol, 0,11 Teilen Acrylsaure, 25,74 Teilen Vinylpropionat und 

17,2 Teilen tert. -Bucylacrylat . Gleichzeitig wird innerhalb von 4,5 S tun- 
den der res cliche Zulauf 2 gleichmaBig zudosiert. Wahrend der Polymerisa- 
tion wird die Reaktionscemperatur auf 80 bis 85* C gehalcen und diese Tern- 
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peratur 1 Stunde zur Nachpolymerisation auf rechterhalten. Han kuhlt dann 
auf 35 *C ab und fiigt inr.erhaib veil 10 min unter Riihren Zulaaf 3, beste— 
hend aus 0,064 Teiien Wasser, 0,018 Teiien 4o Siges vafiriget Parafinsul- 
fonatlosung (C^H^ ^SO^Na) und 0,028 Teiien terc.-Butylhydroperoxid 

05 (80 %ig) sowie Zulauf 4, bestehend aus 0,1 Teiien Wasser und 0,02 Teiien 
Natriumf ormaldehydsulfoxilat zu. Man ruhrt noch eine halbe Stunde bei Nor- 
' maid ruck und dann weiter bei vermindertem Druck von 0,1 bar eine weitere 
Stunde. Anschliefiend fugt mar.. 0,325 Teile konzentrierten wafirigen Ammo- 
niak zu. Erhalten wird- eine 55 %ige waSrige Copolymer— Dispersion mit dem 

10 LD-Wert 60 X, deia pH-Wert 7,5 und einer Viskositat von 1.000 mPa.s, die 
auf Glas einea klaren glanzenden Film ergibc. Die Wasseraufnahme des 
Films becragt nach 24 stiindiger Lagerung bei 20 *C 22 X, Die Mindestf ilin- 
bildetemperatur der Dispersion becragt 15*C und die Filme zeigen nach 
500 St und en im Xenon— Test keine Vergil bung. 

15 

B. Herstellung und Priifung von zementhaltigen und zementf reien 
Bauklebern, Spachtelmassen und Putzen 

Mit der nach A. herges tell ten Polymer-Dispersion wird nach den Angaben 
20 von Ta belle 1 ein zementhaltiger und ein zementf reier Baukleber (Spachtel- 
masse) und ein Putz hergestellt. Zum Vergleich werdea zementhaltige und 
zementf reie Baukleber (Spachtelmassen) und Putze aus einer handelsubli- 
chen 50 Zigen wafirigen Styrol-n-butylacrylat-Copolymerisatdispersion 
(50:50) (B) und aus einer handelsublichen 50 Zigen waflrigen Dispersion 
25 eines Copolymerisates aus 38 Z Vinylchlorid, 18 % Ethylen und 44 Z Vinyl- 
acetat (C) sowie aus einem Gemisch aus gleichen Teiien (B) und (C) (= D) 
hergestellt. Unter Verwendung der Baukleber (Spachtelmassen) und Putze 
werden Vollwarmeschutz-Pruf korper hergestellt, die folgenden Aufbau 
haben: 

30 

Asbestzementplatte 100 x 19 x 0,5 cm 
Baukleber 2 kg/m 2 

Polystyrolschaumstoffplatte 4 cm dick, Dichte 0,015 g/cm 3 (PS 15 SE) 

2 

Spachtelmasse 4 kg/m 

35 Glasseidengittergewebe 4 mm Fadenabstand 

2 

Putz ca. 3 kg/m . 

Mit den Priifkorpern werden Brandschachttests nach DIN 4102 durchgefutirt . 
Die Ergebulssa. sind in der folgenden Tabelie 2 angegeben. 

40 
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Tabelle 1 
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Baukleber (Spschtelmasse) 



zementhaltlg zementf rei 

Telle Telle 



05 Polymer-Dispersion (Festgehalt 14Q 
50 Gew.Z) (A bzw. B bzw. C bzw. D) 



1 1 
1 I 



Testbenzin 
Kon.se rvierung sail tt el 
Polyacrylsaure mit NH-j neutr. 1QQ 1Q0 

1 Z in Wasser 

Calcit 

Quarssand ca. 60 Z 0,3 mm 



Zement PZ 35 F 



110 no 
604 604 
400 



15 Putz 

Polymer-Dispersion (Festgehalt ■ r> 8 

50 Gew.Z) (A bzw. B bzw. C bzw- D) 

Testbenzin 10 

Methylcellulose, 3 t in Wasser 21 

20 Tetrakaliurapyrophosphat, 50 tig 4,6 

Konse rvierung smitt el 2,5 

Titandioxid 45 

Quarzmehl Wl 330 

Weiflgranulat 0,35-0,7 mm 43 

25 0,5 -1,5 mm 22 

I —2 mm 177 

2,5 -4 mm 74 

Entscbaumer 1 : 1 in Diiso butyl- 3>8 
ad ip iasaur ees t er 

30 Paraf finvachs emulsion, 50 Zig 2,5' 



Calciumcarbonat 



90 
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Hit den zenenthaltigen Bauklebera wird nach der Verordnung der MA 35 
(Magistratsabteilung der Stadt Wien) fur Auflenwanddamasysteme mit Poly- 
styrol und diinnen Putzen vom 03.04.81 die Haf tzugf estigkeit gemessen, 
sovie nach DIN 1164 die Verarbeitungszeit bestimmt. Die Ergebaisse siad 
05 ia der folgenden Tabelle 3 zusammenges telle. 

Tabelle 3 

pruf ergebnisse der zementhaltigen Kleber 

10 



Haf tzugf estigkeit N/mm 

nach 28 Tagen 2,4 

15 nach 24 Std. 

Wasserlagerung lj2 
bei ...*C ^ 

nach 2 Tagen 

20 Trocknung 2,4 

Verarbeitungszeit (h) 6-8 
Abbindedauer (Std.) 24 



nicht 
als 

Kleber 

einsetz- 

bar 



1,6 
0,8 



1,6 

6 
24 



nicht 
als 

Kleber 

einsetz- 

bar 



25 



SchlieBlich wurde noch die Verschmutzung der Putze nach ljahriger Aufien- 
bewitterung bestimmt. Sie erwies sich fiir die Bind emit t el A und B als 
gering, fiir die Bindemittel C und D als stark. 
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Pareacapsgruche 

1. Bindemittel fur 'Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von 

halogenf reieii Esiulsionscopolymerisaten von monoolef inisch uugesattig- 
ten Carbonsaurees tem, dadurch gekennzaichnet , da3 das Emulsion sco- 
pe lymer is at aus 

a) 55 bis 7 2 Gew.% Vinyl propionat , 

b) 44,9 bis 27,5 Gev.Z tert.-Butylacrylat , 

c) 0,1 bis 0,5 Gaw.% (Meth)acrylsaure und 

d) 0 bis 17,5 Gew.Z eines monoolef inisch ungesatt igten Carbonsaure- 
esters aus der Gruppe Vinylacetat, Msthylacrylat und -methacry- 
lat, n- und iso-Butylacrylat und -methacrylat und Blbutylmaleinat 

aufgebaut 1st, wobei die Angaben in Gev.Z auf die Gesamtmenge der 
Monomeren bezogen sind. 

2. Bindeniittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl es durcb 

Co polymerisation der Monomeren (a) bis (c) und gegebenenfalls (d) in 
wafiriger Emulsion in Gegenwart von 

e) 1,5 bis 4 Gew.Z eines ethoxylierten Alkylphenols mit 8 bis 
9 C- At omen in der Alkylgruppe, 

f) 0,75 bis 3 Gew.Z. eines sulf atierten, ethoxylierten Alkylphenols 
mit 8 bis 9 C- At omen in den Alkylgruppen und 

g) 0,1 bis 0,5 Gew.Z eines Celluloseethers 

hergestellt 1st, wobei sich die Angaben in Gew.Z auf die Gesamtmenge 
der Monomeren beziehen und die Gesamtmenge der Monomeren im Bereich 
von 35 bis 65 Gew.Z, bezogen auf die Summe der Menge an Monomeren, 
Dispergierhilfsmittel und Wasser, liegt. 

3. Verwendung der Baukleber gemaS Anspruch 2 fur das Verkleben von 
Flies en. 

4. - Verwendung der Baukleber gemafl Anspruch 2 fur das Verkleben von Varme- 

damniplatten . 



